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Coke at a temperature of 700-1000 deg.C is quenched by means of an aqueous 
solution of iron (II) and iron (III) salts with a pH-value above 7.5. This 
solution contains 20-2500 mg/dm3 iron (II) ions and 5-625 mg/dm iron (III) 
ions, as well as 1-50 mg/dm3 monoester disodium salt of succinic acid with 
oxyethylenenonyl phenol. The cooling solution is made up of 40-80% coke 
quenching circulation water, 10-30% biologically cleaned process water from 
coke production, and 10-35% return water from the cooling circuit refreshment 
system. The foamed suspension of water and air mixture from the coke is 
subjected to flow-through condensation and expansion. 

USE - In coke production installations. 

ADVANTAGE - Pollution of the atmosphere is reduced in comparison with 

known 

processes. 
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Prufungsantrag gem. 5 44 PatG ist gestellt 
@ Verfahren zum Koksloschen 

@ Das arfindungsgenndQe Verfahren zum Koksloschen ist 
dadurch gekennzeichnet, daft Koks mit einerTemperatur von 
700-1 OOCC unmittelbar mit elner wd&rigen Ldsung von den 
Eisen(il)- und Eisen(in)-8alzen mit einem pH-Wart uber 7.5 
gelSsclit wird, welcho mindestens 20 mg/dm^ Eisen(il) 
-ionen und mindestens 5 mg/dm^ Eisen(lll)-ionen. aber nicht 
mehr 2S00 mg/dm^ Eisen(ll)-ionen und nicht mohr als 625 
mg/dm^ Ei3en(ni)-ionen, sowie 1-50 mg/dm^ Dinatriumsal- 
zes Monoestars von Suifobernsteinsaure mit Oxyethylenno- 
nylphenol enthalt, und dabai die Kuhlldsung vortetlhaft aus 
40-80<H) Umwdlzwasser aus Koksloschen, 10-30% biologisch 
gereinigten Prozefiabwasser aus Koksproduktton und 
10-35% AbwSsaer aus Auffrischung der Kuhlkraisliufa be- 
steht, und danach die varschSumta Suspension^Wasser- 
Luft-Mischung von dam Koks her einar ein- oder mehratufi- 
gon DurchfluSvardichtung und -entspannung unterworfen 
wird. 

Nach dem erfindungsgemaSan Verfahren wird Koks unmit- 
telbar mit einar Losung von Eisen(n)- und Eisan(in)-8alzan, 
vorteilhaft in ainer Menge von 1300-1700 mg/dm^ Mg Koks 
geI5scht. 
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Dim folgandan Angabvn sind dttn vom Anfn«ld«r aing^raichtan Untartag«n •ntnomnMn 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum 
Koksloschen, welches mit Chemisorption und Koagula- 
tion der Verunreinigungen im Dunst und im Umwalz- 5 
wasser verbunden ist, zur Anwendung in den Kokerei- 
en, die biologisch gereinigte ProzeBabwasser zur Vor- 
bereitung von Kuhlwasser verwenden, und welches die 
Emission von Verunreinigungen in die Atmosphahre 
einschrSnkt 10 

In dem bekannten Naflverfahren zum Koksidschen 
tritt das Problem der Wasserversorgung und der Ein- 
schrankung der Emission von Verunreinigungen in die 
Atmosphare des steigendem Wasser- und Luftdunstes 
auf. Die Ausnutzung von biologisch gereinigten ProzeB- 15 
abwasscrn als Wasser zum Koksloschen hat zur folge 
eine erhdhte Emission in Vergleich zu reinem Wasser. 

Aus der polnischen Patentanmeldung Nr. P-297 684 " 
ist ein zweistufiges Verfahren zum Koksloschen be- 
kannt, in welchem in der ersten Stufe eine wSBrige L6- 20 
sung von Eisen (II)-sulfat angewendet wird und in der 
zweiten Stufe der Dunst mit einer waBrtgen Salzlosung 
gespiilt wird Dieses Verfahren findet nur eine begrenz- 
te Anwendung in den Anlagen zum zweistufigen Koks- 
idschen und das Auswaschen von Cyaniden und zykli- 25 
schen Kohlenwasserstoffen ist wenig wirksam. 

Aus der polnischen Patentschrift Nr. 157 697 (Patent- 
anmeldung Nr. P-273 713) ist auch ein Verfahren zur 
Vorbereitung von Wasser nach dem NaBverfahren zum 
Koksidschen bekannt, welches eine Alkalisierung und 30 
Koagulation mit Calciumionen der Flugasche umfaBt. 
Dieses Verfahren bringt eine nur geringere Verminde- 
rung der Menge der Veruxu'einigungen in dem Umwalz- 
kuhlwasser. 

Das erfindungsgemSBe Verfahren zum Kokslfischen 35 
ist dadurch gekennzcichnet, daB Koks mit einer Tempe- 
ratur von 700— 1000** C unmittelbar mit einer waBrigen 
Ldsung von den Eisen(II)- und Eisen(III)-salzen mit ei- 
nem pH-Wert liber 7^ versetzt wird, welche mindestens 
20 mg/dm^ Eisen(II)-ionen und mindestens 5 mg/dm^ Ei- 40 
sen(III)-ioncn, aber nicht mehr als 2500mg/dm^ Ei- 
sen(II)-ionen und nicht mehr als 625 mg/dm^ Ei- 
sen(III)-ionen, sowie 1— 50mg/dm^ Dinatriumsalz Mo- 
noesters von Sulfobemsteinsaure mit Oxyethylenno- 
nylphenol enthait, und dabei die Kiihllfisung vorteilhaft 45 
aus 40—80% UmwSlzwasser aus Kokslftschen, 
10—30% biologisch gereinigten ProzeBabwasser aus 
Koksproduktion und 10—30% Abwasser aus Auffri- 
schung der KalteprozeB besteht, und danach die ver- 
schaumte Suspension- Wasser-Luft-Mischung ubcr dem 50 
Koks einer ein- oder mehrstufigen DurchfluBverdich- 
tung und -entspannung unterworfen wird. 

Nach dem erfmdungsgemaBen Verfahren wird Koks 
unmittelbar mit einer L5sung von Eisen(U)- und Eisen 
(in)-salzen, vorteilhaft in einer Menge von 1300—1700 55 
dmVl Mg Koks. geldscht 

Die Verdichtung und Entspannung verursacht die 
Koagulation von organischen Verunreinigungen, und 
entfernt dabei auch den Sulfid-Schwefelflugkoks und 
die Wassertropfen. 60 

Das erfindungsgemaflen Verfahren ermdglicht fol- 
gende Verminderung der Emissionen nach dem Koksid- 
schen: 

Schwefelwasserstoff und polyzykiische Kohlenwasser- 
stoffe urn mindestens 90%, Flugkoks und Schwefeldio- 65 
xid um mindestens 50%, wobei auch der Verbrauch von 
chemischen Additiven reduziert wird. 
Die Erfindung soil nun anhand von einem Beispiel 



► 780 Al 

2 

naher beschrleben werden. 

Beispiel 

Koks mit einer Temperatur von 750** C wurde durch 
ein direktes Aufspritzen mit einer waBrigen Ldsung der 
Eisen(n)- und Eisen(III)-salze in einer Menge von 
1500 dm^/1 Mg Koks und mit einem pH-Wert von 8.5 
geldscht Diese Ldsung enthielt; 43,5 mg/dm^ Ei- 
sen(II)-ion und 7 mg/dm^ Eisen (Ill)-ion sowie 5 mg/dm^ 
Natriumsulfosuccinat N-5. Die waBrige Phase hatte fol- 
gende Zusammensetzung: 66% UmwSlzwasser aus 
Koksproduktion, 17,2% biologisch gereinigte ProzeB- 
abwasser aus Koksproduktion und 16,8% Abwasser aus 
Auffrischung der Kiihlkreislaufe. Der Suspension- Was- 
ser-Luft Dunst von dem Koks her wird einer zweistufi- 
gen Entspannung mittels der in einem Koksldschturm 
elngebrachten Konfusor-Diffusor-Einsatze unterwor- 
fen. 

Patentansprtlche 

1. Verfahren zum Koksidschen zur Einschr^nkung 
der Emission von Verunreinigungen in die Atmo- 
sphare, dadurch gekennzeichnet, daB Koks mit ei- 
ner Temperatur von 700— 1000* C unmittelbar mit 
einer waBrigen Ldsung von den Eisen(II)- und Ei- 
sen(III)-salzen mit einem pH-Wert Ober 7,5 ge- 
ldscht wird, welche mindestens 20mg/dm^ Eisen 
(II)-ionen und mindestens 5 mg/dm^ Eisen(IIl)-io- 
nen, aber nicht mehr als 2500 mg/dm^ Eisen(in-io- 
nen und nicht mehr als 625 mg/dm^ Eisen(III)-io- 
nen, sowie 1—50 mg/dm^ Dinatriumsaizes Monoe- 
sters von SuIfobernsteinsSure mit Oxyethylenno- 
nylphenol enthait, und dabei die Kiihlldsung vor- 
teilhaft aus 40—80% Umwalzwasser aus Koksid- 
schen, 10—30% biologisch gereinigten ProzeBab- 
wasser aus Koksproduktion und 10—35% Abwas- 
ser aus Auffrischung der Kuhlkreislaufe besteht, 
und danach die verschaumte Suspension- Wasser- 
Luft-Mischung von dem Koks her einer ein- oder 
mehrstufigen DurchfluBverdichtung und -entspan- 
nung unterworfen wird 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Koks mit einer Ldsung von Eisen(II)- 
und Eisen(III)-salzen, in einer Menge von 
1300—1700 mg/dm^ Mg Koks geldscht wird. 
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